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La liqueur alcaline que Ton obtient par lixiviation du résidu sert aux opérations ultérieures, ainsi que le fer qui reste insoluble.
Nous pouvons faire cette remarque, que le procédé Castner de la fabrication du sodium, peut s'appliquer identiquement à la production du potassium qu'on poura livrer au même prix, tandis qu'il s'est vendu jusqu'ici 200 francs le kilogramme.
Remarque I. — Nous avons dit plus haut que l'aluminium produit direcle-nient contient 1 à 2, quelquefois 2,5 p. 100 d'impuretés, presque exclusivement composées de silice et d'un peu d'oxyde de fer. On le purifie par des refontes successives : deux refontes suffisent d'ordinaire.
Le chlorure double du commerce qui est jaunâtre contient jusqu'à 4 p. 100 d'oxyde de fer; celui de « l'Aluminium Company », dont il existait des échantillons à l'Exposition universelle est blanc et ne contient plus que 0,005 d'oxyde ferreux; cette circonstance a influé sur la pureté de l'Ai, produit, et c'est pour cette raison qu'on obtient dans cette usine un métal à 98 et même 99 p. 100 de teneur en Al. chimiquement pur.
La principale impureté est du silicium qui provient des creusets : la silice est réduite et Si. forme un alliage avec l'aluminium.
Remarque IL — « L'Aluminium Company » a été fondée en 1883 pour exploiter d'abord les brevets Webster, à Birmingham, Scheffield et Londres; elle y a ajouté le brevet Castner qu'elle exploite à Oldhain.
Détails économiques. — On a vu plus haut que, d'après Kosmann, l'usine d'Oldhain produit 2.720 kilogrammes de chlorure double par jour.
D'après le Journal of thé Sociel.y of chemical industry, la production peut ntleindre 3.000 kilogrammes de chlorure double; les proportions de chlorure double., de sodium et de cryolithc sont à peu près les mêmes que celles que nous avons indiquées (page 4(5). Le rendement en Al. est indiqué comme
étant le 7- du chlorure double.
D'après M. Amlcrson (Annales de chimie, 1889, p. 457\ la production serait de 1.500 kilogrammes par semaine; soit par an ou cinquante-deux semaines 79 tonnes, nombre qui diffère très peu de celui de 82 tonnes, que nous avons calculé d'après les indications de Kossmann et en supposant qu'il y ait 300 jours ouvrables par an.
Le rédacteur de Y Engineering de New-York, rendant compte de l'exposition de l'aluminium au Champ de Mars, critique les exposants de n'avoir pas produit à côté de leurs échantillons les éléments de leur prix de revient. Il expose alors le résumé des opérations et arrive à une dépense de 203 tonnes de-charbon par 1.000 kilogrammes d'aluminium.
Ce prix de revient a également été établi par M. Anderson (article précité), et, comme il n'y a pas dans le détail de grandes différences avec les calculs de l'Engineering, je me borne à reproduire ceux de W. Anderson.
(1) L'usine de l'Aluminium company, qui exploite le procédé Costner, est située à Oldham station a Olburry, près Birmingham, chemin de fer du Gréât Western. :                                 'a suite de ce travail nous permettra de juger certaines installations existantes d'après les principes que nous venons d'émettre, et nous commencerons immédiatement par la description des procédés en usage.ntes pour établir une loi générale.3     laitons à teneur élevée obtenus à Kroges doivent leur fragilité; il est probable
